PEEL FORCE VERSUS GLYOXAL LEVEL FOR 
UNFUNCTIONALIZED PVOH 




AIRVOL 540 

(H = 88 MOL%. M = 155 K) 
AIRVOL 350 

(H = 98 MOL%. M = 155 K) 
AIRVOL 107 

(H = 98 MOL%. M = 40 K) 
AIRVOL 205 

(H = 88 MOL%. M = 40 K) 



PVOH ADHESIVE = 0.2 = IT (SPRAY POS. 51 ) 

PHR GLYOXAL= G GLYOXAL PER 100 G ADHESIVE 
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FIG. 3 



PEEL FORCE VERSUS GLYOXAL LEVEL FOR VINYL AMINE 
(VA) FUNCTIONALIZED PVOH ADHESIVE 
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PVOH/6 MOL% VA = A1 
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A1/AIRVOL 107 BLEND (4 MOL% VA) 
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A1 + 1 = U SOFTENER 



ADHESIVE = 0.2 = /T (POS. 51) 
SOFTENER = QUASOFT 202-JR (POS. 52) 
PHR = G GLYOXAL PER 100 G ADHESIVE 



A1 + 3 = /T SOFTENER 
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GLYOXAL LEVEL (PHR) - SPRAY POS. 51 



FIG. 4 
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GMT VERSUS GLYOXAL LEVEL FOR VINYL 
AMINE FUNCTIONALIZED PVOH ADHESIVES 
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ADHESIVE = 0.2 #/T (POS. 51 ) 
SOFTENER = QUASOFT 202-JR (POS. 52) 
. . PHR = G GLYOXAL PER 100 G ADHESIVE 



A1 + 1 #/T SOFTENER 



A1/AIRVOL 107 BLEND (2 MOL% VA) 



A1 + 3 #/T SOFTENER 



PVOH/6 MOL% VA = A1 

A1/AIRVOL 107 BLEND (4 MOL% VA) 
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GLYOXAL LEVEL (PHR) - SPRAY POS. 51 
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